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ROYAUME DE BELGIQUE <)7 

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

BREVET D'INVENTION 


Le Ministre des Affaires Economiques, 

Vu la hi du 24 mai 1854 stir les brevets (('invention ; 

Vu la Convention d'Union pour In P, Section de la Proprlitf lndustrielle ; 
Vu le proces-verbal dresti le 4 avril 196 6 a 15 A. 15 | 

<*u Service de la Propri<§t§ LicLustrielle; 


ARRfiTE : 

Arricle !. - // est dilhri a la Socl6W Anonyme dit e : <DJ<a?AL f 
5 rue de ^arges, Sarcelles , (Seine et Oise) (Prance), 
repr.par Mr P.Hanssens k Bruxelles, 


i brevet cTinvention pour : Proc<§d6 pour realiser, dans la masse d'un 
materiau plastique translucide,des decors prSsentant un 
relief optique, 

(Inv. Kr M. Gr ego ire), 

qu'elle declare avoir rait l'objet d'une deaande de brevet 
dgposee en France le 15 avril 1965,n° PV. 13.498. 


Article 2. — Ce brevet lui est dilivri sans examen prealable, a ses risques et 
pfrtls. sans ga: antic salt de la rialiti, de la nouveauti ou du nitrite de V invention, soit 
de ^exactitude de la description, et sans prejudice du droit des tiers. 

Au present arreti demeurera joint un des doubles de la specification de t invention 
(memoire descriptif et e'vemueilement dessins) signers par Xintiresse' et dtposc. a rappiti 
de sa demande de brevet. 

BruxeUes. le 15 Juin 196 6 ] 
PAR D£l£gATION SP£CIALE : 


L« Dlrtcttur G4n4r«l, 


BEST AVAILABLE COPY 



J. IIAMELS. 


"PTES magn^tique 1 * 3).183l-lSas 17 


BREVET d« U V E N T I 0 N 

Sroo«d« pour rgalieer, dans la masse d»un materiau 
piastique transluoide, des decors presentent un relief optima* 


10 


Invention t Maro GREGOIRE 


Socigte' Anonyms dite 1EPAI 

Convention International a : Priorite d'une demands da 
U 498 p0aee 55 France lo 15 uvril 1965 sous lu N° P. 7. 


la presente invention eonoerne un proce'de' de 
decoration, dans la masse, d'un materiau piastique trans- 
luoide, ledit process permettant d'obtenlr, industriello- 
ment et en grandes series, des articles ou des revetemente 
decoratifs presentant des effets de relief optiques ou 
des figures tout h fait insolites. 

On oonnatt, deda, des process permettant de 
deeorer, gconomiquement, au moyen d'un ohamp de contrain- 
tes 

- soit un article cpnstitue" par un melange de 
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particulea et d'un materiau susceptible d'etre solidifi* 
en un materiau plastique et translucide, 

-. aoit un article opaque recouvert d'une nappe 
d'un tel melange. 

De tela proo^d^s conaistent, essentiellement, 

- a re-aliaer un melange homogene d'un materiau 
Plaatique susceptible d'etre eolidifie et de particulea, 

- k expoeer ce melange aux contraintee d'un 
champ, notamment *m champ magnetique, presentant un 
spectre fonction d'un d*oor choiai pour obtenir, alors 
qne ce melange ae trouve a 1'etat plastique, une distri- 
bution dee plarticulea correspondant k ee decor, 

- k solidifier ledit materiau en maintenant 
lea ditrn cohtraintee, au moine, Jusqu'a ce que la dis- 
tribution de particulea ae fige dans la masse de ce 
dernier. 

Mais ces process, susceptibles de grandes 
aeries, n'ont 4U appliques qu'a des melanges qui four- 
nissent des effete asses uniformes et, pratiquement, 
sane relief. 

En effet, appliques k des nappes k basse de 
polyesters, par exemple, pour le revetement d' articles 
opaques, ces precedes ne permettent guere de r^aliser 
qu'une multiplicity de groupements irreguliera. de parti- 
culea, repete-a d'une facon statistiquement reguliere, sur 
la nappe pour engendrer dea effete optiquea similaires k 
eeux de la moire ou de la nacre. 

En outre, pour obtenir des reeultats satisfai- 
eants, le choix des materiaux et des particulee k mettre 
en oeuvre par ces proo^e semble, partioulierement, 


delicat* 

les resistances opposes par le materiau, a 
l'etat plaetique, au deplacement des partioulea BOllioi- 
Uoa par les contraintes d'un champ peuvent, en effet, 
vorier en raison de modifications speeifiques de la 
nature des elements du melange qui peuvent intervenir, 
au oours de la solidification, pour modifier, de facon 
ale"atdire, 1' architecture des groupments de partioules. 

Ainsl, selon la nature du melange, des retraits 
ou des phenomenes d» absorption peuvent en trainer, loca- 
lement, des modifications d'effets deeoratifs imprevisi- 
bles et variables d'un article a un autre, 

De telles modifications peuvent se confondre 
avoe lea elements d'un decor du type mentionne plus haut 
et sont, alors, de peu d»importance, mais elles sont 
inacceptables dans le cas d 'effete de relief optique. 

la pr<5 sent e invention a pour but de rem<5dier 
a ces inconvenients. 

Elle conoerne un procdde consistant, essen- 
ticllement, a appliquer les operations mentionneea pluB 
haut, 

- de realisation d'un melange de particules 
sidtalliques et d'un materiau plaetique, 

~ d' exposition de ce melange aux eontralnteo 
d'un champ, 

- de solidification dudit melange, 

pour realiser des nappes et des revetements d« articles 
opaques presentant des decors dont le relief optique 
est tout k fait inBolite. 

Selon 1 'invention, le materiau plastique est 


constitu£ par une dispersion de polyt6trafluoro6thylfcn$ 
et la solidification de ce dernier est obtenue par 
frittage k chaud, 

le demandeur s'est rendu compte que l'architeo- 
ture dendritique et orient£e de la molecule de polytStra- 
fluoro ethylene permet, eii effet, le displacement quasi 
instantand des particules, mSme dans le casoil ces der- 
niferes sont soumises k des solicitations trfes faibles et, 
au surplus, cette architecture semble s^'pposer aux 
segregations locales des groupements de particules, au 
oours des transformations de la dispersion, sous 1* action 
de la chaleur. 

II est certain que le polytdtrafluorodthyl&ne 
permet des groupements de particules orient^es dans la 
masse du melange qui peuvent, fidfelement, reproduire les 
6l6ments d f un d6cor. 

Par ailleurs, ce proc£d3 est, trfcs avantageu- 
sement, applicable k des melanges comportant des parti- 
cules lamellaires. 

Dans un tel cas, en effet, lee decors obtenus 
pr£s<pntent un relief optique tout k fait insolite qui 
apparait, mfcme, dans dee nappes d f £paisseur pelliculaire ; 
1* aspect de tele decors dtant variable en fonction de 
1 'incidence sous laquelle ils sont observes. 

On suppose que l'£tat anisotrope du melange 
solidifi^ est la principals cause des propri6t6s remar- 
quables d*un tel relief que les propri£t6s physiques des 
mat&riaux conetituant ce melange ne permettent pas, k 
elles seules, d^xpliquer d'une manifere satisfaisante* 

En outre, le melange k mettre en oeuvre par 
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ce precede, pourrait, avantageusement, comporter des 
pigments colored ou des prodults fluoresoents pour la 
realisation, par exemple, de panneaux de signalisation 
diurne ou nocturne. 

Par ailleure, 11 eat evident que lea operations 
suocessives de ce precede sont parfaitement compatibles 
avec une fabrication en grandes series industrlelles por- 
mettant des realisations economiqueB. 

Enfin, 1 •invention concerne des artioles deeo- 
res par la mise en oeuvre de ce proodde" ; ces artioles 
se presentant, soit sous la forme de nappes plastiques, 
soit, sous la forme d'objet comportant une eouohe de 
revStement decor ee. 

D'autres caracteristiques et avantages de 
1 'invention ressortiront de la description qui va suivre 
en regard des dessins annexes, lesquels, description et 
dessins ne sont donnes qu'a titre d'exemple non limitatif 

Sur oes dessins, 

- la figure 1 represents, en perspective et en 
partie arraehee, un dispositif a aimant destine au mode- 
lage de dessins dans la masse d'un revetement applique 
sur un dieque, 

- la figure 2 represente, en perspective, un 
aimant permanent presentant un champ de lignos de foroe 
partieulier, 

- la figure 3 represents, en ooupe, k une 
echelle agrandie, une portion du revetement de la figure 1 

- les figures 4 et 5 illustrent, schematique- 
ment en plan, les traces laissees dans la masse d«un 
revetement, prevu sur une plaque, par l'exposition aux 
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aimants representee but les figures 1 et 2, 

- la figure 6 illustre, en ooupe, 1'ilT.usion 
d'optique susceptible d'etre observe eur la pla 4 ue des 
figuree 4 et 5. 

Sur la figure 1, on peut voir un flan d»embou- 
tiseage 1 en aluminium, recouvert par une oouche 2 d»un 
melange dont la preparation et 1« application eur le flan 
vont etre expllquees ci-aprfes. 

On fail- subir au flan 1 un trait ement m^nageant, 
en Burface, un etat propioe a 1» adherence effioace d'un 
materiau plastique de recouvrement. j 

On realise, ensuite, un melange plastique qui ! 
est eonstitue par du polytetrafluoroethylene et de la ! 
poudre , letallique magnetique, ou des oxydes magnetiques, j 
se pr^sentant sous la forme de fines lamelles. j 

On preoisera,' incidemment, que le polytetra- j 
fluoro ethylene (communement designe, en abrege, par 
PIPE) est livre dans le commerce sous la forme de 
dispersion aqueuse qui, etendue en couche, peut fournir, 
par evaporation, sans retrait appreciable, une couohe 
solide d'apparence laiteuse ou opaline ; une telle couohe j 
ported, par ehauffage a la temperature de 380°, evidem- i 
ment inferieure a la temperature de decomposition du ; 
P T P E donne, par "frittage" une pellicule transparente, I 
fortement acorochee aux asperites de eon support. j 
Pour realiser le melange plastique : a 100 cm 3 j 
d'une solution aqueuse de P ID P E, h la concentration de I 
60 par exemple, on ajoute 25 grammes de poudre metal- I 
lique magnetique ou"d»un oxyde magnetique ; les possibi- j 
lites de recouvrement de ee melange sont telles que ces ! 


j 

i 

quantit<Ss permet-tent le reeouvrement d'une surface de un ! 
metre carreV I 

Eaeuite, on Wrasse <5nergiquement ces produits 
k l*aide d'un agitateur ou de tout autre moyen appropriS, ■ 
jusqu»2t obtenir une distribution homog&ne dee particules \ 
de poudre dans la solution. 

Pais, pour r<5alieer la couohe 2, on verse ce I 
melange "homogfene" dans le rdservoir d«un "pistolet k \ 
air comprint", utilise d'une fagon courante. notamment 

i 

dans la technique dee peintures cellulosiques* ; 

A l'aide de ce pistolet, on 4tend f alors f tine 
couche, aussi uniforme que possible, de ce melange sur 
le flan 1 maintenu dans une position sensiblement hori- 
zontals, 

AinBi, on a rgalis<§ une couche 2 d f un mat^riau 
pr^sentant une distribution homogfcne de lamelles suscep- j 
tibles d«&tre d£plac«5es dans ce mnt&riau k l'<5tat plas- 
tique. !', 

I»e flan 1 est susceptible d'etre appliqui 
(flfeche Ft) sur la- tranche d'un giectro-aimant 3 qui 
comports m \ 

- un pGle central et cylindrique N at j. 

- un p61e annulaire S concentrique au p&le IT. 

j 

susceptibles d'etre magn^tis^s grace k une bobine 3a* 

On applique le flan sur 1» <Slectro-aimant 3, en 
prenant pour seule precaution de maintenir le flan k peu 
prfes horiaontalement, et on aliment© la bobine 3a par un 
oourant continu t aussitOt, les partioulee eont eoumises . 
aux eff ets du champ magndtique ainsi engendr4 qui tra- ' 
verse, librement, le flan d 1 aluminium* 


Sur la figure 3, on pent voir, k une Schelle 
agrandie, ees partioules "L* f en forme de lamelles, noydei 
dans la masse du matgriau plastique "ffl" Stendu sur son 
support "R" ; sous l«effet d*un champ magn^tique schema- 
tis£ par des ligrxes de force 1 f les partioules W L M sont 
soumises k des forces H P" qui les sollicitent en displa- 
cement ou en orientation, Jusqu'k ce qu'elles soient 
positional es, en 6quilibre, dans la rasse du mat£riau« 

Le champ de I'Slectro-aimant 3 dtant parti cu- 
lifer em en t intense dans la couronne oonstituant son 
entrefer, c f est dans aefcto zone que la distribution 
homog£ne des partioules de la couche 2 subira les modi- 
fications les plus impoj^fcteiites. 

Op oomprend, done, que les partioules sont 
expoB^es aux contraintes du champ dont le spectre corres- 
pond au dessin d f une couronne, pendant que l f 6tat plasti- 
que du melange permet le i£placement des partioules 
jusqu'k des positions d«£quilibre, sensiblement, situ^es 
sur les lignes de forces. 

II suffit ensuite, 

- de couper le courant de la bobine 3a, en 
prenant la precaution de ne pas ddtruire, par des seoous- 
ses ou par des ohoos, I 1 architecture des lamelles* 

- de chauffer la plaque 1 Jusqu^ 380°, par 
un moyen appropriS (brtlleur & gaz ..♦) pour provoquer 
la solidification puis le frittage de la couche 2. 

Ainsi, dans eette oouche solide et transparente, 
fermement accroch^e k la face supSrieure du flan 1, grfioe 
aux cavitSe amdnagSes sur oelles-oi par le traitement 
pr^alable de surface, les lamelles m<5talliques eont, dans 


des zones pr^d^termln^es, immobilises par le P T F E 
solide, daiiB leurs positions relatives resultant des 
solicitations des contraintes du champ. , 

Les propridtes duPTPE favoriaent la rea- 
lisation d'une telle architecture de lamelles et son 
maintien au cours de la solidification du melange. 

On pourrait, de mSms, soumettro (figure 4.) 
une plaq.ua 6 recouverte d'une couche 6a, semblable a la 
coucne 2, sur sa droite, a 1'aotion de l'electro-aimant 
3, et sur sa gauohe, a celle d'un aimant permanent 4 se 
presentant sous la forme d'un noyau cylindrique suppor- 
tant une plaque 5, en materiau f erro-magnetique et 
am&xagee sous la forme d'une etoile a cinq, branches 
irr«§guli£res. 

Cette plaque 6-6a est representee dans une 
position renversde de ''180°». sur i a figure 5f 8a fa0Q 
enduite eat, alors, decoree par deux dessins : 

- une couronne 7, de forme identique a "l'en- 
trefer" des p<Sles de l'^lectro-aimant 3 et 

- une etoile 8 dont la forme est identique a 
celle de la plaque 5. 

On eomprend, done, que des dessins presentant 
des formes tree varices, qui peuvent Stre complexes, sent 
susceptibles d'etre realised par ce proceae^ et par de- 
placement ou combinaisons de champs. 

Enfin, on precisera que ces dessins presentent 
un relief inattendu. 

En effet, l'examen de la plaque 6 (figures 4 
et 5) fait apparaltre des ombres internes et externee, 
sohematisees en a, b, c et on est tres aurpris, la plaque 
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6 etant retournee dans la position de la f igure 5 f de 
constater que oes ombres ont evolves et o^upeat des 
positions schema tisSes en a1, b1, d. 

11 est, done, & peu prfes certain que oet effet 
de relief n'est pas dft k un "trompe l'oeil", du type des 
trompes l'oeil couramment utilises pour la decoration de 
faces plates, en menageant des ombres propres et des 
ombres port^es fixes, qui sont, par consequent, ind^pen- 
dantes de 1» incidence et de la direction suivant lesquel- 
les le decor est examine. 

Oe phenomkne optique de relief est si saisissant 
dans le oas de 1 "image 7, qu'un oeil ne voit pas, une 
couronne plate correspondant k l'entrefer de l'aimant 3 t 
mais it* anneau sensi*blement torique d'epaisseur relati- 
vement importante, cet anneau paraissant, d'ailleurs, 
Stre situe plusieurs centimetres derri&re la plaque 6. 

Cette impression optique est illustr^e, en 
pointilie sur la figure 6 j l f anneau 7a semble §tre 
applique sur un fond lumineux 9 situe k une distance *E H 
de la oouche 2 qui est hors de proportion avec l^pais- 
seur "e 11 de cette couohe, 

Une illusion similaire apparait pour I'etoile 
8 ; celle-ci donne 1» impression de presenter une epais- 
seur insolite sans rapport avec l'epaisseur tr&s faible 
de la couche de revfiteiaent. 

A ce propos, la demanderesse s'est rendue 
compte que les proprietes, pourtant trfcs particulifcres 
du P I P E f ne permettaient pas d'expliquer l'etendue 
de cette illusion optique mais il est en tout cas certain 
que le melange mentiomxe plus haut permet d'obtenir des 
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d<5cors trfes facilement identifiables, par leur relief 
optique, et susceptibles d'etre appliquS & des domaines 
varies* 

II serait possible de r^aliser, par example, 
de3 panneaux divers, notamment, des panneaux de signa-. 
lisation, en particulier, routiers* 

On pourrait, en outre, inoorporer a oe melange 
des pigments ou produits color£s ou fluoreecents pour 
obtenir d'autres effete de relief optique facilement 
identifiables. 

Par ailleurs, on ne sortirait, ^videmment, pas 
du cadre de l 1 invention en utilisant pour ori enter les 
partioules dans le melange, des champs de contraintes de 
natures tr&s varices. 

Ainsi, on pourrait utiliser des champs alter- 
natifs pour induire des courants de Poucault dans des 

partioules mdtalliques, non magn£tiques, ou encore un 

j 

g&xerateur d'ultra-sons Si effet directioimel ■ coutrOlable, 
pour assurer des ^quilibres stationnaires de groupements 
de partioules dane des zones predetermines* 

On pourrait r<Saliser en e&rie, h I'aide de oes 

champs, 

- des feuilles plastiques d£cor£es, & partir 
d f une nappe de mdlange etendue et trait£e our tin support 
de fabrication, non adherent ; 

- des couches de rev6temont d* articles fagonn£s, 
de natures varices (par exemple : m£taux, porcelains, 
fibres min<§rales ou organiques). 

De mfcme, on pourrait d^corer, en s£rie, dos 
recipients culinaires en aluminium pourvus d'un revfitement 


de P I P E ou les flans d 9 emboli tie sage pour de tela 
recipients* En effet, 1* architecture fig£e dans la masse 
du rev&tement de P T 3? E n'o&t pas susceptible d f 8tre 
influences ou modifiee par l 1 exposition du recipient aux 
temperatures de cuisson et I'on dispose, ainsi, de 
moyens indeiebiles et inviolables de marquage. 

On pourrait, en outre, repeter, de place en 
place sur des t61es de grandes dimensions correspondent 
k des formats du commerce (ou sur des bandes continues 
presentees en rouleaux) de tela decors, puis decouper, 
pas k pas, dans chacune des zones decorees, des flans 
d 1 articles pourvus d f un rev&tement decore. 

Enfin, on cong>iu que les possibilites de 
combinaisonb -&e l»effet de relief de 1* invention avec 
des effets connus (coloration des supports, des parti- 
cules ou nature phosphor escente ou lumineecente de ces 
derniers elements et du M-it&riau) peuvent 6tre trfes 
grandes. 

II est Men entendu que la presents invention 
n^st pas limitee aux termes de la description qui pre- 
cede, qui n*a ete donnee que pour mieux eomprendre aa 
nature, mais qu'elle en comprend, au contraire, toutes 
les variantes k la porteo de l^omme de metier. 


REVINDICATIONS 


Un proc£dd de decoration, par modelage dans la 
masse, permettant de r<5aliser des effets de relief 
optique et ooneistant 

- k r^aliser un melange homogkne d'un mat£riau 
plastique, susceptible d'Stre solidifie en un mat£- 
riau transluoide et de particules, * 

- k exposer ledit melange aux contraintee d*un 
champ prgsentant un spectre predetermine, en fonc- 
tion d f un decor choisi pour obtenir, alors que oe 
mat&riau se trouve k I'etat plastique, une distri- 
bution des particules correspondant k ce decor, 

- k solidifier ledit material* en maintenant 
le3 dites contraintes, au moins, jusqu'Si ce que la 
distribution de particules se fige dans la masse 
de ce dernier, 

ledit procede etant caracterise en 
c e q u e le materiau plastique est conatitue par 
une dispersion de polytetrafluoroethyl&ne et la so- 
lidification de ce dernier est obtenue par frittage 
k chaud. 

Tin procede de decoration selon la revendication 1, 
caracterise en ce que les contrain 
tes du champ sont intermittentes et repetees et son 
engendr^es par ultra-sons* 

Un procede de decoration selon la revendioation 1, 
caracterise en ce quele champ de 
contraintes est de nature magnetique. 
Un procede de decoration selon la revendication 3, 
caracterise en ce quele champ 



magnetique est fixe. 
5°/ - Un proctde de decoration sel:a l'une dee revindica- 
tions 1k 4, oaractdrise en ce q. u e ? 
les particules se prtsentent sous la forme de 
5 lamelles. 

S 0 / - Un proo^dd de decoration selon l , une des revendica- . 
tions 1&5, oaracteriee en ce que 
le melange oomporte des produits color6s f notamment 
des particules metalliques colorees ou des corps 
10 fluorescents. 

7°/ - Un article constitue par line nappe d f un matdriau 

translucide solidifie dans lequel les particules j 
sont distributes sous la forme d*un decor et 
t a r a c t 6 r i s £ en c e q u e le d£cor 
15 presents un relief optique. • 

8°/ - Un article selon la revendi cation 7, caraote-! 
rist en ce que les particules sont 
magnetiques et, eventuellement, lamellaires* 
9°/ - Un article selon la revendication 8 f o a r a c t 6~ ) 
20 rise en ce que la nappe est adherents ' 

h. la surface d'un objet, notamment d'un panneau de 
signalisation ou d'un us tensile culinaire. 
10°/ - Un article selon la revendication 9, c a r a a t e- 
r i s e en ce quele decor en relief est 
25 . colore et/ou fluorescent. 

Bruxelles, le 4 avril 1966 

P.Pon. Societe Anonyme dite ; TEPAX 


Soci€t€ Anonyme dite ; TEFAL 
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